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Description 

[0001] La presente invention a pour objet des compositions cosmetiques ou dermatologiques comprenant, dans un 
milieu aqueux cosmetiquement acceptable, au moins un oligomere f ilmogene, soluble ou dispersible dans ledit milieu, 
5 et au moins des particules nanometriques rigides, non-filmogenes at dispersees dans ledit milieu, ainsi que leurs utili- 
sations dans le domaine de la cosmetique ou de la dermopharmacie, notamment dans les produits pour le maintien de 
la coiffure, les produits pour le revetement des oils et des sourcils, les produits pour le maquillage et/ou le soin des 
ongles. 

[0002] Les polym^res filmog^nes solubles dans les milieux aqueux et hydroalcooliques tels que la polyvinylpyrroli- 
10 done, les copolymeres de vinylpyrrolidone/acetate de vinyle, les copolymeres d'acetate de vinyle/acide crotonique, les 
resines acryliques anioniques ou amphoteres sont couramment utilises dans les produits pour la fixation des cheveux 
notamment ceux decrits dans la demande de brevet EP-A-0288 012, les mascaras ou les produits pour le soin et/ou le 
maquillage des ongles. 

[0003] Les produits capillaires pour la fixation des cheveux les plus repandus sur le marche de la cosmetique sont 
15 des compositions a pulveriser essentiellement constituees d'une solution le plus souvent hydroalcoolique et d'un poly- 
mere f ilmogene soluble dans I'eau et dans I'alcool tels que ceux cites ci-dessus, en melange avec divers adjuvants cos- 
metiques. Cette solution est g^n^ralement conditionn^e soit dans un recipient aerosol appropri^ mis sous pression k 
I'aide d'un gaz propulseur, soit dans un flacon pompe. 

[0004] Depuis un certain nombre d'annees, un interet tout particulier s'est manifeste pour les laques aerosols ou fla- 
20 cons pompes a fortes concentrations d'eau "a haut extrait sec" de polymere f ilmogene. 

[0005] Dans toute la description, on entendra par aerosol ou flacon pompe a ( <haut extrait sec) ) en produit laquant, 
toute formulation aqueuse conditionn^e sous Tune de ces formes contenant plus de 5 % en poids en mati^re s^che de 
produit laquant par rapport au poids total de ladite formulation. 

[0006] D'une part, on cherche a diminuer les concentrations en composes volatils a la pression atmospherique dits 
25 GOV (Compose Organique Volatile) presents dans les compositions k pulveriser sous forme d'aerosol ou de flacon 
pompe. En effet, I'emploi d'alcool, seul ou en melange avec une faible quantity d'eau ainsi que I'utilisation de gaz pro- 
pulseurs peut presenter certains inconv^nients tels que I'augmentation de I'inflammabilite ou la nuisance vis-^-vis de 
I'environnement. 

[0007] Les GOV sont principalement les gaz propulseurs tels que les hydrocarbures ou le dimethylether (DME) et les 

30 solvants tels que I'^thanol. 

[0008] D'autre part, on cherche a reduire les temps de sechage du produit pulverise et a augmenter son pouvoir 
laquant apres pulverisation sur les cheveux. L'utilisation des polymeres f ilmogenes hydrosolubles dans les aerosols ou 
flacons pompes a fortes concentrations d'eau, en particulier dans les systemes pulverisateurs eau/ethanol/ dimethyle- 
ther ayant un taux de GOV maximal de 55 %, necessite des concentrations plus elevees en extrait sec de polymere par 

35 rapport a celles utilis^es dans les systemes pulverisateurs organiques (1 00 % GOV) pour obtenir des pouvoirs de fixa- 
tion et des temps de sechage satisfaisants. En effet, I'augmentation de la concentration en eau dans les conditionne- 
ments aerosols ou flacons pompes conduit a une forte diminution du pouvoir laquant ainsi qu'a des temps de sechage 
beaucoup plus longs. 

[0009] Les polymeres filmogenes habituellement utilises dans ce type de compositions ont des poids moleculaires 
40 mesures en chromatographie d'exclusion sterique en general superieurs a 50.000 et de preference superieurs a 
100.000. L'augmentation de leur concentration dans des laques aerosols ou flacons pompes a fortes teneurs en eau, 
conduit a des viscosites trop elevees de sorte qu'on ne puisse plus obtenir une pulverisation satisfaisante du produit a 
la sortie de I'a^rosol ou du flacon pompe. 

[001 0] Pour remedier a ces problemes de viscosite du ( ^us) ) dans le dispositif de pulverisation, une solution consis- 
45 terait a utiliser des oligomeres filmogenes solubles ou dispersibles dans le milieu de la composition a pulveriser, appor- 
tant une faible viscosite. Or, la plupart des oligomeres, de poids moleculaire inferieur a 50.000, utilises dans les produits 
pour le maintien des cheveux presentent des proprietes mecaniques insuffisantes pour obtenir un pouvoir laquant 
satisfaisant, meme a des concentrations elevees. 

[0011] La demanderesse a decouvert de maniere surprenante qu'en associant a des oligomeres filmogenes, de- 
50 poids moleculaire inferieur a 50.000, solubles ou dispersibles dans les milieux aqueux, des particules nanometriques, 
rigides et non-filmogenes, on pouvait realiser des laques aerosols ou des flacons pompes a haut extrait sec en agent 
laquant, ayant une bonne diffusion lors de I 'application, un bon pouvoir laquant et une bonne vitesse de sechage. Gette 
association est tout particulierement adaptee aux compositions capillaires aerosols a (<haut extrait sec)) du type 
eau/ethanol/DME ayant un taux de GOV maximal de 55 %. 
55 [001 2] La demanderesse a decouvert que cette association particuliere de polymeres constituait un agent de revete- 
ment des mati^res k^ratiniques, ayant k la fbis de bonnes proprietes cosmetiques notamment au niveau du toucher et 
du demelage, de bonnes proprietes filmogenes, des proprietes mecaniques satisfaisantes pour la fixation des cheveux, 
de bonnes proprietes d'adhesion sur les oils et les sourcils ainsi que des proprietes mecaniques satisfaisantes pour le 



2 



EP0 764 436 B1 



revetement des ongles. 

[0013] Apres application sur le support keratinique et sechage, on obtient le depot d'un materiau composite dont la 
structure est constituee d'une matiere continue hydrophile formee par roligomere f ilmif ie, ladite matrice contenant une 
multitude de nodules rigides constitues par les particules nanometriques non-f ilmogenes. 

5 [0014] Selon les proportions respectives de I'oligomere filmogene et des particules non-f ilmif iables et rigides, on peut 
realiser des compositions cosmetiques capillaires presentant un bon pouvoir laquant, une bonne resistance a I'humidite 
en reduisant I'effet de poissage par hydroscopicite que pourrait apporter I'oligomere hydrophile et une bonne elimina- 
tion au lavage en raison du caractere hydrophile de la matrice continue du depot composite. 
[001 5] L'association conlbrme k la pr^sente invention permet ^galement la realisation de produits pour le rev§tement 

10 des cils et des sourcils en particulier de mascaras cremes et de mascaras resistants a I'eau (< (waterproof) )), presentant 
un bon pouvoir d'adhesion sur les cils et les sourcils, sans effet collant en surface du film et facilement eliminables au 
lavage avec un demaquillant a faible teneur en tensioactif. 

[0016] L'association conforme a I'invention permet ^galement la realisation de produits pour le maquillage et/ou le 
soin des ongles presentant une bonne adherence sur I'ongle, une bonne durete et une bonne rigidite. lis sont de plus 
15 totalement eliminables a I'eau ou en presence d'un demaquillant a faible teneur en tensioactif. 

[0017] Les compositions cosmetiques ou dermatologiques, conformes a invention sont caracterisees par le fait 
qu'elles contlennent dans un milieu aqueux cosm^tiquement acceptable au moins : 

(A) un oligomere filmogene soluble ou dispersible dans ledit milieu, ayant un poids moleculaire mesure par chro- 
20 matographie d'exclusion st^rique, inf^rieur ou ^gal k 50.000 ; 

(B) des particules rigides et non-f ilmogenes dont la taille moyenne est inf^rieure ou ^gale k 1 |xm, dispers^es dans 
ledit milieu. 

25 [0018] Les oligom^res solubles ou dispersibles dans le milieu aqueux des compositions de I'invention ont de prefe- 
rence un poids moleculaire mesure en chromatographie d'exclusion sterique allant de 500 k 45.000. 
[0019] Leur temperature T'g de transition vitreuse varie, de preference, de - 50**C ^ + 50** C et plus particulierement 
de - 30 a + 40° C. lis sont preferentiellement solubles dans les milieux aqueux ou hydroalcooliques. 
[0020] Les oligomeres utilises dans les compositions selon I'invention peuvent etre non-ioniques tels que les copoly- 

30 meres de vinylpyrrolidone/acetate de vinyle. lis peuvent etre amphoteres comme les copolymeres N-octylacrylamide/ 
methacrylate de methyle/ methacrylate d'hydroxypropyle/acide acrylique/ methacrylate t-butylaminoethyle tels que le 
produit vendu sous le nom AMPHOMER par la Societe National Starch, lis peuvent etre egalement anioniques. 
[0021 ] Les oligomeres particulierement preferes sont les oligomeres anioniques contenant des monomeres porteurs 
de groupes anioniques ionises ou ionisables en particulier des groupes acide carboxylique et/ou des groupes acide sul- 

35 fonique dans des proportions inferieures ou egales a 30% en poids par rapport au poids de I'oligomere. Ces groupes 
sont de preference partiellement ou totalement neutralises pour obtenir une meilleure solubilite de I'oligomere dans le 
milieu aqueux de la composition et une meilleure elimination au lavage. 

[0022] Parmi les oligomeres anioniques utilises selon I'invention, on peut citer les copolymeres d'esters vinyliques tels 
que I'acetate de vinyle, le propionate de vinyle, le neodecanoate de vinyle, les benzoates de vinyle substitues ou non, 
40 avec un monomere du type acide maleique ou acide crotonique. On peut citer en particulier le copolymere d'acetate de 
vinyle/acide crotonique de composition identique a celle du produit LUVISET CA66 vendu par la Societe BASF, mais 
de poids moleculaire inferieur ou egal a 50.000. 

[0023] On peut citer egalement les copolymeres d'esters d'acide (meth)acrylique en C-i-Cs comme par exemple 
I'acrylate de tertio-butyle, I'acrylate d'ethyle, le methacrylate de methyle, I'acrylate d'isobutyle avec le monomere acide 
45 acrylique et/ou le monomere acide methacrylique. On peut utiliser par exemple un copolymere acrylate 
d'ethyle/acrylate de tertio-butyle/acide methacrylique de composition identique a celle du produit vendu sous le nom 
LUVIMER 100 P par BASF, mais de poids moleculaire inferieur ou egal a 50.000. 

[0024] Les oligomeres filmogenes selon I'invention peuvent etre prepares de fagon classique par polymerisation ou 
copolymerisation radicalaire en solution, suspension ou en emulsion. 
50 [0025] lis sont prepares de preference en solution dans un solvant organique a partir du ou des monomeres en 
melange dans le solvant en presence d'un initiateur de radicaux libres. lis peuvent etre ensuite purifes par precipitation 
dans un solvant tel que I'ether de petrole. 

[0026] On peut egalement operer en semi-continu en utilisant un pied de cuve ne contenant que la partie solvant, une 
faible partie du melange de monomeres et une partie de I'amorceur. On chauffe ensuite a la temperature de reaction 
55 et on effectue une double coulee simultanee du reste du melange des monomeres et du reste d'amorceur dissous dans 
une quantite de solvant. 

[0027] Dans le cas des oligomeres anioniques, les oligomeres ainsi obtenus peuvent etre ensuite partiellement ou 
totalement neutralises par un compose monobasique non-volatil telle qu'une base minerale comme la soude ou la 
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potasse, ou un aminoalcool par exemple pris dans le groupe constitue par l'amino-2 methyl-2 propanol-1 (AMP), la trie- 
thanolamine, la triisopropanolamine (TlPA), la monoethanolamine, la tri[(hydroxy-2) propyl-1 amine, ramino-2 m6thyl-2 
propanediol-1,3 (AMPD), ramino-2 hydroxymethyl-2 propanediol-1 ,3. 

[0028] La taille moyenne des particules rigides et non-f ilmogenes de {'invention est inferieure a 1 juim, de preference 
5 inferieure a 500 nm, plus preferentiellement inferieure a 300 nm et plus particulierement inferieure a 100 nm. 

[0029] Les particules rigides et non-filmogenes, utilisees selon la presente invention sont de preference des particu- 
les de polymere ayant une temperature de transition vitreuse superieure a 50° C et plus particulierement superieure a 
70° C. 

[0030] La polydispersite en taille des particules de polymere dispers^es dans le mileu des compositions de I'inven- 
10 tion, mesuree en diffusion quasi elastique de lumiere, est de preference inferieure a 0,35. 

[0031] Les particules de polymere rigides et non-filmogenes de invention sont plus preferentiellement constituees 
de polymere reticule. 

[0032] Les agents reticulants sont choisis de preference parmi ceux couramment utilises en polymerisation radica- 
laire. On peut citer par exemple les diacrylates ou dimethacrylates d'ethyleneglycol, de polyethyleneglycol, de propyle- 
15 neglycol, du divinylbenz^ne, du di-ou tri-methacrylate de pentaerythritol ; les diacrylates ou dimethylacrylates 
d'alkylenediols comme le dim^thacrylate d'hexanediol. lis sont utilises a des quantites allant preferentiellement de 0,1 
e 50 % en poids par rapport au poids des monom^res constituant le polymere du latex. 

[0033] Dans les milieux aqueux contenant des composes organiques volatils, en particulier ceux presents dans les 

laques aerosols ou les f lacons pompes de invention, on utilise de preference une dispersion de particules de polymere 
20 comportant des groupes anioniques ionises ou ionisables, en particulier des groupes acide carboxylique ou acide sul- 

fonique pour apporter une bonne stabilisation du latex (en particulier dans un milieu hydroalcoolique). 

[0034] Ces groupes acides sont, de preference presents dans des quantites inferieures ou egales ^ 10 % en poids, 

plus particulierement inferieures ou egales ^ 8 % en poids et encore plus particulierement allant de 3 ^ 8 % en poids 

par rapport au poids du polymere. 
25 [0035] Ces groupes acides sont de preference partiellement ou totalement neutralises par une base minerale volatile 

ou un aminoalcool tels que definis ci-dessus. 

[0036] Parmi les polymeres constituant les particules rigides et non-filmif iables de invention, on peut citer par exem- 
ple les polymeres ou copolymeres, de preference reticules, obtenus par polymerisation ou copolymerisation d'un 
monomere ou d'un melange de monomeres choisis dans le groupe constitue par les acrylates ou les methacrylates 

30 d'alkyle lineaire, cyclique ou ramifie en C-j-C-io tels que le methylmethacrylate de methyle, le methacrylate de tertio- 
butyle, le cyclohexymethacrylate, I'acrylate ou le methacrylate d'isobornyle ; le styrene ; le vinyltoluene ; le chlorure de 
vinyle, le benzoate de vinyle ou le tertiobutylbenzoate de vinyle ; I'acide acrylique, I'acide methacrylique. 
[0037] Les polymeres particulierement preferes sont les copolymeres reticules d'au moins un methacrylate d'alkyle 
lineaire, cyclique ou ramifie en C-j-Cs et d'acide acrylique et/ou d'acide methacrylique. 

35 [0038] Les dispersions de particules de polymere ou "latex" selon I'invention peuvent etre obtenues par polymerisa- 
tion en emulsion en batch, selon un procede comprenant : 

a) la realisation d'un pied de cuve dans le reacteur contenant de I'eau, eventuellement un tampon et un agent emul- 
sionnant ; 

40 b) I'addition dans le pied de cuve, a temperature ambiante, des monomeres ; 

c) la mise en emulsion des monomeres ; 

d) le chauffage a la temperature de polymerisation du milieu reactionnel en presence d'un amorceur radicalaire. 

[0039] On peut egalement operer en semi-continu en utilisant un pied de cuve ne contenant que la partie aqueuse, 
45 une faible partie du melange de monomeres et une partie de I'amorceur. On chauffe ensuite a la temperature de reac- 
tion et on effectue une double coulee simultanee du reste du melange des monomeres et du reste d'amorceur dissous 
dans une quantite d'eau. 

[0040] Le milieu aqueux cosmetiquement acceptable de I'invention, est constitue de preference par de I'eau ou un 
melange d'eau et d'au moins un solvant cosmetiquement acceptable et compatible avec le latex rigide et non-f ilmogene 
50 et I'oligomere f ilmogene tel qu'un monoalcool, un polyalcool, un ether de glycol, I'acetone ou un ester, seul ou sous 
forme de melange. II est plus particulierement constitue d'eau ou d'eau et d'un alcool inferieur en C-1-C4 comme I'etha- 
nol ou I'isopropanol. 

[0041 ] La concentration en solvant organique dans composition de I'invention est de preference comprise entre 15 et 
35 % en poids et plus particulierement entre 20 et 30 % en poids par rapport au poids total de la composition. 
55 [0042] Lorsque la composition selon I'invention est conditionnee sous pression dans un dispositif aerosol en vue 
d'obtenir une laque, elle comprend au moins un agent propulseur qui peut etre choisi parmi les hydrocarbures volatils 
tels que le n-butane, le propane, I'isobutane, le pentane, les hydrocarbures chlores et/ou fluores et leurs melanges ; le 
gaz carbonique, le protoxyde d'azote, le dimethyiether, I'azote ou I'air comprime. La concentration du gaz propulseur 
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dans le dispositif aerosol depend de la nature du propulseur choisi. 

[0043] Le dimethylether est particulierement prefere. II est utilise dans les laques aerosols de invention comme gaz 
propulseur dans des concentrations allant de preference de 30 a 45% en poids par rapport au poids total de la compo- 
sition. 

5 [0044] La concentration en compose organique volatil (GOV) dans une composition selon I'invention conditionnee 
sous forme d' aerosol ou de f lacon pompe est de preference inferieure ou egale a 55% en poids et plus particulierement 
comprise entre 30 et 55% en poids par rapport au poids total de la formulation conditionnee en aerosol ou en f lacon 
pompe. 

[0045] Le pH des compositions selon I'invention est g^n^ralement compris entre 2 et 9 et en particulier entre 3 et 8. 
10 II peut §tre ajust^ k la valeur choisie au moyen d'agents alcanisants ou acidifiants habituellement utilises en cosm^ti- 
que. 

[0046] Dans le melange constitue par les particules rigides et non-filmogenes et par I'oligom^re filmogene, les pro- 
portions en particules varient de preference, de 5 ^ 95 % en poids en mati^re s^che par rapport au poids du melange. 
Ces proportions varient en fonction de Tapplication envisagee de la composition. 

15 [0047] Lorsque les compositions de I'invention se presentent sous forme de laque aerosol ou de flacon pompe, les 
proportions en matiere seche des particules rigides et non-filmogenes varient, de preference, de 5 a 60 % en poids et 
celles en oligom^re varient de 40 k 95% en poids par rapport au poids du melange particules/oligom^re. Le mat^riau 
composite obtenu apres depot et sechage sur support keratinique est constituee d'une matrice continue d'oligomere 
filmifie contenant une multitude de particules nanometriques rigides qui servent a augmenter la rigidite de la matrice. 

20 [0048] Lorsque les compositions de I'invention se presentent sous forme de laque aerosol ou de flacon pompe a haut 
extrait sec, il est egalement possible d'utiliser un melange constitue d'une forte concentration en matiere seche de par- 
ticules rigides et non-filmogenes, allant de preference de 70 ^ 95 % en poids par rapport au poids du melange particu- 
les non-filmogenes/oligomere. Ce mode particulier de realisation de I'invention permet d'obtenir au depot un materiau 
composite principalement constitue d'une matrice de particules rigides collees entre elles par I'oligomere filmogene, 

25 ayant un bon pouvoir laquant sur les cheveux. Ce mode de realisation permet d'optimiser la viscosite du jus dans le 
dispositif de pulverisation en utilisant des concentrations plus laibles en oligomere tout en obtenant un bon pouvoir 
laquant. 

[0049] Les compositions selon I'invention peuvent contenir eventuellement en plus un agent plastifiant pour ameliorer 
les proprietes mecaniques, les proprietes cosmetiques et I'adhesion sur les matieres keratiniques du materiau compo- 
se site depose apres application et sechage. La presence d'un agent plastifiant n'est pas obligatoire pour ajuster le pouvoir 
laquant dans les formulations laques de I'invention contrairement aux formulations laques classiques. 
[0050] Parmi les agents plastif iants pouvant etre utilises selon I'invention, on peut citer : 

- les CARBITOLS de la Societe UNION CARBIDE a savoir le CARBITOL ou diethylene glycol ethyiether, le methyl 
35 CARBITOL ou diethylene glycol methyiether, le butyl CARBITOL ou diethylene glycol butyiether ou encore I'hexyl 

CARBITOL ou diethylene glycol hexylether, 

- les CELLOSOLVES de la Societe UNION CARBIDE a savoir le CELLOSOLVE ou ethylene glycol ethyiether, le 
butyl CELLOSOLVE ou ethylene glycol butyiether, I'hexyl CELLOSOLVE ou ethylene glycol hexylether. 

les derives de propylene glycol et en particulier le propylene glycol phenylether, le propylene glycol diacetate, le 
40 dipropylene glycol butyiether, le tripropylene glycol butyiether, ainsi que les DOWANOLS de la Societe DOW CHE- 
MICAL a savoir le DOWANOL PM ou propylene glycol methyiether, le DOWANOL DPM ou dipropylene glycol 
methyiether et le DOWANOL TPM ou tripropylene glycol methyiether. 

[0051 ] On peut encore citer : 

45 

- le diethylene glycol methyiether ou DOWANOL DM de la Societe DOW CHEMICAL, 

I'huile de ricin oxyethyienee a 40 moles d'oxyde d'ethylene telle que celle vendue par la Societe RHONE POU- 
LENC sous la denomination de "MULGOFEN LE-719", 
I'alcool benzylique, 

50 - le citrate de triethyle vendu par la Societe PFIZER sous la denomination de "CITROFLEX-2", 
le 1 ,3-butylene glycol, 

les phtalates et adipates de diethyle, de dibutyle et de diisopropyle, 
les tartrates de diethyle et de dibutyle, 

les phosphates de diethyle, de dibutyle et de diethyl-2 hexyle, et 
55 - les esters de glycerol tels que le diacetate de glycerol (diacetine) et le triacetate de glycerol (triacetine). 

[0052] L'agent plastifiant est present en une proportion allant, preferentiellement, de 0 a 20% en poids par rapport au 
poids du melange constitue par I'oligomere filmogene et les particules non filmifiables. Cette proportion varie selon 
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rapplication envisagee. 

[0053] Un objet de Tinvention conceme rutilisation de I'association constituee de la dispersion aqueuse de particules 
rigides et non filmogenes et de roligomere filmogene telle que definie ci-dessus comme agent de revetement des 
matieres keratiniques dans et pour la preparation 'd'une composition cosmetique ou dermatologique. 

5 [0054] Les compositions selon I'invention telles que definies ci-dessus peuvent etre utilisees comme base de produit 
capillaire pour la mise en forme et/ou le maintien de la coiffure en particulier des laques aerosol ou des f lacons pompes 
pour fixer les cheveux, des lotions pour la mise en plis ou le brushing, les mousses de coiffage. 
[0055] Les compositions capillaires pour le maintien de la coiffure conformes a la presente invention contiennent, de 
pr^^rence, le melange constitu^ par les particules rigides et non-f ilmog^nes et par I'oiigom^re filmogene dans des pro- 

10 portions allant de 3 a 20 % en poids en matiere seche par rapport au poids total de la composition. 

[0056] Les compositions capillaires conformes a I'invention peuvent contenir en plus des additifs cosmetiques con- 
ventionnels tels que des conservateurs, des adoucissants, des sequestrants, des parfums, des colorants, des modifi- 
cateurs de viscosity, des agents nacrants, des agents hydratants, des agents antipelliculaires, des agents anti- 
seborrheiques, des filtres solaires, des agents de conditionnement pour les cheveux, des anti-oxydants, des proteines, 

15 des vitamines. 

[0057] Les compositions selon la presente invention peuvent etre utilisees comme base de produit aqueux de reve- 
tement des oils et des sourcils tel qu'un mascara notamment un mascara «cr^me» ou un mascara resistant k I'eau 
(waterproof). 

[0058] Les compositions pour le revetement des cils et des sourcils conformes a I'invention contiennent I'association 
20 de I'invention telle que definie precedemment dans des proportions allant, preferentiellement de 2 a 15 % en poids en 
matiere seche par rapport au poids total de la composition. Le milieu aqueux cosmetiquement acceptable est genera- 
lement de I'eau ou un milieu hydroalcoolique. 

[0059] Les compositions pour le revStement des cils et des sourcils conformes k {'invention comportent en g^n^ral 
au moins une cire. 

25 [0060] Les cires utilisees dans les compositions de mascara selon I'invention sont choisies parmi les cires, solides et 
rigides, d'origine animale, v^g^tale, minerale ou de synthase et leurs melanges. 

[0061 ] Parmi les cires animales, on peut citer la cire d'abeilles, la cire de lanoline, et les cires d'insectes de Chine. 
[0062] Parmi les cires vegetales, on peut notamment citer la cire de riz, la cire de carnauba, la cire de candellila, la 
cire d'ouricurry, la cire de fibres de liege, la cire de canne a Sucre, la cire du Japon et la cire de sumac. 
30 [0063] Parmi les cires min^rales, on peut notamment citer la cire de montan, les cires microcristallines, les paraffines 
et I'ozokerite. 

[0064] Parmi les cires de synthese, on peut notamment citer les cires de polyethylene, les cires obtenues par la syn- 
these de FISHER et TROPSCH et les copolym^res cireux ainsi que leurs esters. 

[0065] On peut egalement utiliser dans les compositions selon I'invention, les cires obtenues par hydrogenation cata- 
35 lytique d'huiles animales ou vegetales ayant des chaTnes grasses, lineaires, ou ramif iees, en C8-C32. 

[0066] Parmi celles-ci, on peut notamment citer I'huile de jojoba hydrogenee, I'huile de tournesol hydrog6n6e, I'huile 

de ricin hydrogenee, I'huile de coprah hydrogenee et I'huile de lanoline hydrogenee. 

[0067] Les compositions de mascara selon I'invention peuvent en outre contenir des pigments. 

[0068] Ces pigments peuvent etre organiques ou mineraux ou peuvent etre egalement des pigments nacres. De tels 
40 pigments sont bien connus et sont en particulier decrits dans FR 83-09997 (2.528.699). 

[0069] Les compositions de mascara selon I'invention peuvent se presenter sous differentes formes. Elles peuvent 

en particulier se presenter sous forme d'emulsions huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou sous forme de dispersions. 

[0070] Les compositions mascaras peuvent contenir Egalement des agents tensio-actifs anioniques et/ou des agents 

tensio-actifs non ioniques. 

45 [0071] Parmi les agents tensio-actifs anioniques pouvant etre utilises seuls ou en melange, on peut citer notamment 
les sels alcalins, les sels d'ammonium, les sels d'amine ou les sels d'amino-alcool des composes suivants : 

les alcoylsulfates, alcoylether sulfates, alcoylamide sulfates, ether sulfates, alcoylarylpolyether sulfates, monogly- 
ceride sulfates, 

50 - les alcoylsulfonates, alcoylamide sulfonates, alcoylarylsulfonates, a-olef ines sulfonates, paraffines sulfonates, 
les acoylsulfosuccinates, alcoylether sulfbsuccinates, les alcoylamides sulfbsuccinates, 
les alcoylasulfosuccinamates, 

les alcoylsulfoacetates, alcoylpolyglycerol carboxylates, 
les alcoylphosphates/alcoylether phosphates, 
55 - les alcoylsarcosinates, alcoylpolypeptidates, alcoylamidopolypeptidates, les alcoylisothionates, et alcoyltaurates. 

[0072] On entend par le terme alcoyle utilise ci-dessus une chaTne hydrocarbon^e ayant g^n^ralement de 12 ^ 18 
atomes de carbone. 
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[0073] On peut citer egalement comme agents tensio-actifs anioniques utilisables dans les compositions selon 
rinvention des sels d'acides gras, tels que ceux de Tacide oleique, ricinoleique, palmitique, stearique, les acides d'huile 
de coprah ou d'huile de coprah hydrogenee, et en particulier les sels d'amines tels que les stearates d'amines. 
[0074] On peut encore citer comme agents tensio-actifs anioniques les acyl lactylates dont le radical acyle comprend 
5 de 8 ^ 20 atomes de carbone, et les acides carfooxyliques d'^thers polyglycoliques r^ondant k la formule : 

R4-(OCH2-CH2)n-OCH2-COOH 

dans laquelle : 

10 

R4 represente un radical alkyle lineaire ayant de 12 a 18 atomes de carbone et n est un nombre entier compris 
entre 5 et 1 5, et les sels desdits acides. On utilise de pr^f^rence comme agent tensio-actif anionique des stearates 
d'amines. 

15 [0075] Parmi les agents tensio-actifs non ioniques pouvant etre utilises seuls ou en melange dans les compositions 
de mascara selon I'invention, on peut citer notamment les alcools, les alcoylphenols et les acides gras polyethoxyles, 
polypropoxyl^ ou polyglyc^rol^s k chaTne grasse ayant de 8 ^ 18 atomes de carbone. 

[0076] On peut egalement citer des copolymeres d'oxydes d'ethylene et de propylene, des condensats d'oxydes 
d'ethylene et de propylene sur des alcools gras, des amides gras polyethoxyles, des amines grasse polyethoxylees, 
20 des ethanolamides, des esters d'acides gras de glycol, des esters d'acides gras du sorbitan oxyethylenes ou non, des 
esters d'acides gras du saccharose, des esters d'acides gras des polyethyleneglycols, des triesters phosphoriques et 
des esters d'acides gras de d^riv^s du glucose. 

[0077] On peut egalement citer les produits de condensation d'un monoalcool, d'un alpha-diol, d'un alcoylphenol, d'un 
amide ou d'un diglycolamide avec le glycidol ou un precurseur du glycidol tel que decrit dans le brevet FR 71-17206 
25 (2.091 .51 6), de formule : 

R5-CHOH-CH2-0-(CH2-CHOH-CH2-0)p-H 

dans laquelle : 

30 

R5 represente un radical aliphatique, cycloaliphatique, cycloaliphatique, ou arylaliphatique ayant de preference 
entre 7 et 21 atomes de carbone, les chaTnes aliphatiques pouvant comporter des groupements ether, thioether ou 
hydroxym^thyl^ne et p est un nombre entier compris entre 1 et 10. 

35 [0078] On peut en outre, citer les composes decrits dans le brevet FR 1 .477.048 de formule : 

R60-[C2H30-(CH20H)]q-H 

dans laquelle : 

40 

R5 represente un radical alcoyle, alcenyle ou alcoyaryle, et q est une valeur statistique comprise entre 1 et 10. 
[0079] On peut encore citer les composes d6crits dans le brevet frangais FR 76-31975 (2.328.763) de formule : 
45 R7CONH-CH2-CH20-CH2-CH20-(CH2-CHOH-CH2-0)r-H 
dans laquelle ; 

R7 represente un radical aliphatique lineaire ou ramifie, sature ou insature, pouvant comporter eventuellement un 
50 OU plusieurs groupement(s) hydroxyle(s), ayant entre 8 et 30 atomes de carbone, d'origine naturelle ou syntheti- 
que, et r est un nombre entier ou decimal compris entre 1 et 5 et designe le degre de condensation moyen. 

[0080] Les compositions de mascara selon I'invention peuvent comprendre en outre au moins un additif convention- 
nel choisi parmi un adoucissant, un conservateur, un agent sequestrant, un parfum, un agent ^paississant, une huile, 
55 une silicone, un agent de cohesion, un agent alcalinisant ou acidifiant et une charge. 

[0081 ] Les agents ^paississants utilisables dans les compositions de mascara selon I'invention peuvent §tre d'origine 
naturelle ou synthetique. 

[0082] Parmi les agents epaississants d'origine synthetique, on peut citer notamment les derives cellulosiques hydro- 
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solubles, les derives d'ethers de cellulose possedant des groupes ammonium quaternaires, les derives de I'amidon, les 
polysaccharides cationiques, les sals de polymeres acryliques ou methacryliques, les polyenes et les polysiloxanes. 
On peut egalement obtenir un epaississement des compositions de mascara selon I'invention par adjonction d'un 
melange de polyethylene glycol et de stearate et/ou de distearate de polyethylene glycol ou d'un melange d'esters 
5 phosphoriques et d'amides gras. 

[0083] Parmi les charges pouvant etre utilisees dans les compositions de mascara selon invention, on peut citer 
notamment celles decrites dans FR 91-10791 (2.680.681). 

[0084] Les compositions pour le revetement des oils conformes a invention presentent une bonne adherence sur le 
cil, sans effet collant en surlace du film et s'^liminent tr^ facilement k I'aide d'un d^maquillant aqueux contenant une 

10 faible quantite de tensio-actifs. 

[0085] Les compositions selon invention peuvent egalement etre utilisees comme bases de produits aqueux de reve- 
tement des ongles facilement et compl^tement eliminables par simple lavage des mains k I'eau, sans avoir k utiliser de 
demaquillant a forte concentration en tensio-actif ni meme d'eau chaude et/ou d'eau fortement savonneuse. 
[0086] Elles peuvent etre utilisees comme sous-couche d'un vernis a ongles a solvant classique, comme vernis 

15 aqueux a elimination facile ou bien comme base de soin des ongles contenant en solution ou en dispersion dans le 
milieu aqueux de la composition des actifs tels que des agents protecteurs, durcisseurs et/ou pour le soin des ongles. 
[0087] Lorsque ladite composition est utilis^e comme sous-couche de vernis solvant, on constate que I'ongle n'a pas 
tendance a se teinter lors de I'application ulterieure du vernis a solvant, comme cela est le cas dans I'etat de la techni- 
que ; ceci etant du au fait que I'ongle n'est pas en contact direct avec ledit vernis. 

20 [0088] Lorsque Ton introduit des pigments dans lesdites compositions, elles peuvent etre utilisees comme vernis. 
[0089] Dans le mode particulier d'utilisation comme soin des ongles, on peut imaginer de deposer la base contenant 
les agents actifs sur I'ongle le soir, ce qui permet le traitement de I'ongle durant la nuit, puis une Elimination de cette 
base le matin par simple lavage des mains. 

[0090] Parmi les agents actifs utilisables, on peut citer les vitamines et leurs derives ; les matieres premieres d'origine 
25 biologique et leurs derives telles que la keratine, les proteines, les hydrolysats, le chitosane, la m^lanine, les oligo-EIE- 
ments, le collagene ; la glycerine ; les phospholipides ; I'ur^e ; le formal. 

[0091 ] Les compositions pour le rev§tement de I'ongle selon I'invention contiennent I'association de particules rigides 
et non-filmogenes et de Toiigomere filmogene dans des proportions allant, preferentiellement, de 15 a 30 % en poids 
en matiere seche par rapport au poids total de la composition. 
30 [0092] Un autre objet de I'invention consiste en un proc^E de traitement non-th^rapeutique des matieres k^ratini- 
ques telles que les cheveux, les oils ou les ongles, caracterisee en ce qu'il consiste a appliquer directement sur les 
matieres keratiniques une composition cosmetique telle que def inie precedemment. 
[0093] Les exemples qui suivent servent k illustrer I'invention sans toutefois presenter un caract^re limitatif. 

35 EXEMPLES 

EXEMPLE1 : Preparation d'un latex acrylique non-f ilmogene compatible dans un milieu laque aerosol 
eau/6thanol/DME k taux de COV maximal de 55% 

40 [0094] Composition du polymere du latex : 



45 



• m6thacrylate de m6thyle 


91 % en poids 


- acide m^thacrylique 


5 % en poids 


- dim6thacrylate d'6thyl6ne glycol (r6ticulant) 


4 % en poids 



50 Mode operatoire : 

[0095] Dans un reacteur cylindrique avec agitation centrale m^canique, thermom^lre, refrigerant et barbotage d'azote 
on introduit le melange suivant : 



55 
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- eau permutee 28 g 
-NaHCOs 0,7 9 

- nonylphenolpolyoxyethylene (a 25 motifs oxyethylene) el sulfate en bout de chaTne vendu sous le nom 6,56 c 
AD 33 par la soci^t^ SEPPIC 



[0096] On dissout sous agitation et barbotage d'azote. Puis on ajoute, sous agitation et k temperature ambiante, le 
melange de monomeres constitue par: 



- methacrylate de m^thyle 91 g 

- acide m^thacrylique 5 g 

- dim^thylacrylate d'^thyl^ne glycoi(reticulant) 4 g 



[0097] L'emulsion des monomeres est realisee a 250 tours/minutes avec barbotage d'azote. On porte cette emulsion 
k 72° C et on ajoute, k cette temperature, I'amorceur c'est-^-dire : 0,5 g de persullate de potassium dissous dans 20 g 
d'eau permutee. 

[0098] On laisse reagir dans ces conditions a 72° C durant 3 heures puis on eleve la temperature a 85'' C et on laisse 
a nouveau reagir pendant 5 heures. 

[0099] On revient ensuite k temperature ambiante sous agitation. On recupere le latex et on f litre. 
[0100] On oblient un latex stable de concentration en mati^re s^che de polymere egale a 25 % en poids. 
[0101] La temperature Tg mesuree par DSC (Calorimetrie Differentielle) est de 115 °C. 

[0102] On determine les tallies de particules par diffusion quasi elastique de lumiere sur un appareil COULTER N4 
SD de la Soci6t6 COULTRONIX: 



- taille moyenne des particules 

- polydispersite en taille 



65 nm 
<0.1 



EXEMPLE 2 : Preparation d'un oligom^re acrylique f ilmog^ne compatible dans un milieu laque aerosol 
eau/6thanol/DME k taux de COV maximal de 55% 



[0103] Composition de I'oligomere : 



- acrylate d'isobutyle 


50% en poids 


- acrylate de tertio-butyle 


40% en poids 


- acide acrylique 


10% en poids 



Mode operatoire : 

[01 04] Dans un reacteur cylindrique avec agitation centrale mecanique, thermometre, refrigerant et barbotage d'azote 
on introduit le melange suivant : 
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- acrylate d'isobutyle 


50 g 


- acrylate de tertio-butyle 


40 g 


- acide m^thacrylique 


lOg 


- azobisisobutylacrylonitrile (amorceur) 


2g 


- 6thanol 


200 g 



[0105] On porte sous agitation et barbotage d'azote au reflux de I'ethanol (78 ''C). On laisse reagir 12 heures dans 
ces conditions. On revient k temperature ambiante. On purif ie ensuite le polymere par precipitation de la solution alcoo- 
lique dans 5 1 d'ether de petrole. On seche ensuite le precipite jusqu'a obtention d'un poids constant. 
15 [0106] Le rendement obtenu apres sechage est de 90%. L'indice d'acide obtenu est 81,5. Le poids moleculaire en 
sommet de pic mesure en chromatographie d'exclusion sterique est de 36800 (elution dans le tetrahydrof urane par rap- 
port k des etalons polystyrene). La temperature T'g mesuree par DSC est de 27 ""C. 

[0107] On realise une solution alcoolique concentre d'oligomere neutralise a 100% par ramino-2 methyl-2 propanol- 
1 (AMP) a partir du melange suivant : 





- Oligomere de I'exemple 2 


100 g 


25 


-AMP 


12.44 g 




- Ethanol 


1 12,44 g 



[0108] On agite pendant 24 heures a temperature ambiante. On obtient ainsi une solution a 50% en poids en matiere 
30 seche d'oligomere. 

EXEMPLE 3 : Preparation d'un oligomere acrylique f ilmogene compatible dans un milieu laque aerosol 
eau/ethanol/DME k taux de COV maximal de 55% 

35 [0109] Composition de Toiigomere : 



40 



- acrylate d'isobutyle 

- acide acrylique 



90% en poids 
10% en poids 



45 



Mode op6ratoire : 

[01 1 0] Dans un reacteur cylindrique avec agitation centrale mecanique, thermometre, refrigerant et barbotage d'azote 
on introduit le melange suivant : 



50 


- acrylate d'isobutyle 


90 g 




- acide acrylique 


lOg 




- azobisisobutylacrylonitrile 


2g 


55 


- ethanol 


200 g 



[01 1 1 ] On opere dans les memes conditions que celles de I'exemple 2. 

[01 1 2] Le rendement obtenu apres sechage est de 95%. L'indice d'acide obtenu est 81 . Le poids moleculaire en som- 
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met de pic mesure en chromatographie d'exclusion sterique est de 33400 (elution dans le tetrahydrofurane par rapport 

a des etalons polystyrene). La temperature T'g mesuree par DSC est de 0 °C. 

[0113] On realise une solution alcoolique concentre d'oligomere neutralise a 100% par ramino-2 methyl-2 propanol 
(AMP) a partir du melange suivant : 





- Oligom^re de I'exemple 3 


100 g 


10 


-AMP 


12,44 g 




- Ethanol 


1 12,44 g 



[0114] On agite pendant 24 heures a temperature ambiante. On obtient ainsi une solution d'oligomere a 50% de 
15 mati^re s^che. 

EXEMPLE 4 : Preparation d'un oligomere f ilmog^ne compatible dans un miiieu iaque aerosol eau/^thanol/DiVlE 
^ taux de GOV maximal de 55% 



20 [01 1 5] Composition de I'oligom^re : 



25 



■ acide crotonique 
acetate de vinyle 



10% en poids 
90% en poids 



30 



Mode op6ratoire : 

[01 1 6] Dans un r^acteur cylindrique avec agitation centrale m^canique, thermom^re, refrigerant et barbotage d'azote 
on introduit successivement pour constituer le < <pied de cuve> ) le melange suivant: 



35 



40 



- acide crotonique 

- acetate de vinyle 

- acetate d'ethyle 

- tertio-butyl peroxy2-ethylhexanoate vendu sous le nom TRIGONOX 21 S par la societe 
AKZO 



1 g 
9g 

80 g 
0,7 g 



[0117] On porte sous agitation et barbotage k 78 ""C (reflux) et on laisse reagir pendant 15 minutes. On commence 
alors la double coulee simultanement du reste du melange de monomeres d'une part et de I'amorceur dissous dans le 
45 reste de solvant d'autre part. Pour cela, on a introduit dans une premiere ampoule a introduction le melange de mono- 
meres constitue par: 



- acide crotonique 


9g 


- acetate de vinyle 


81 g 



[0118] Ce melange est couie dans le milieu reactionnel sous agitation et a reflux pendant 4 heures. Simultanement, 
55 on a introduit dans une deuxieme ampoule a introduction le melange constitue de : 
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■ acetate d'ethyle 

■ tertio-butyl peroxy2-ethylhexanoate vendu sous le nom TRIGONOX 21 S par la societe AKZO 



80 g 
2g 



[0119] Ge deuxieme melange est coule simultanement au premier dans le milieu reactionnel pendant 4 h 30. 
[0120] A la fin des deux additions, on laisse reagir a nouveau 2 heures au reflux. On procede alors a la coulee finale 
du reste d'amorceur dans le solvant. Pour cela, on a introduit k nouveau dans une ampoule k introduction le melange 
10 constitu^ de : 



15 



■ acetate d'ethyle 

■ tertio-butyl peroxy2-ethylhexanoate vendu sous le nom TRIGONOX 21 S par la soci6t6 AKZO 



30 g 
1g 



[0121] Ce melange est additionne en 1 heure dans le milieu sous agitation et au reflux. 

[0122] On laisse reagir a nouveau 4 heures a la fin de introduction. On ramene ensuite a temperature ambiante et 
20 on purifie le polymere en precipitant la solution dans 10 I d'^ther de p^trole. Le pr^cipit^ est s^ch^ jusqu'^ obtention 
d'un poids constant. 



25 



30 



35 



Rendement: 

Indice d'acide : (soit 11,7% d'acide crotonique) 
Temperature T'g mesur6e par DSC : 

Poids mol^culaire mesur^e en chromatographie d'exclusion st^rique : 



76,2 % 
75,9% 
40 «C 
23.000 



EXEMPLE 5 : Laque aerosol eau/ethanol/DME a 55% de COV pour la fixation des cheveux contenant un 
melange constitue de 30%en poids en mati^re s^che de latex rigide et non-f ilmog^ne et 70%en poids en 
matiere seche d'oiigomere. 

CGIWPGSITIGN AVANT CONDITIONNEIWENT : 

[0123] 



40 



45 



50 



Solution alcoolique a 50% en poids d'oligomere de I'exemple 2 
• Eau permutee 

■ Ethanol 

■ Dispersion a 25% en poids de particules non f ilmogenes de I'exemple 1 



166.70g 
854,87 g 
395,72 g 
100,00g 



LAQUE AEROSOL A 55% EN COV ; 
[0124] 



55 



Composition ci-dessus 
Dimethylether 



35 g 
15g 
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10 



[0125] Cette laque contient 5% en poids de matiere seche. 

[0126] Apres application sur les cheveux, on obtient un excellent pouvoir laquant, de bonnes propri^t^s cosm^tiques 
et une bonne elimination du depot au shampooing. 

EXEMPLE 6 : Laque aerosol eau/ethanol/DME a 55% de COV pour la fixation des cheveux contenant un 
melange constltue de 50% en poids en matiere seche de latex rigide et non-f ilmogene et 50%en poids en 
matiere seche d'oiigomere. 

COMPOSITION AVANT CONDITIONNEMENT : 

[0127] 



15 


- Solution alcoolique k 50% en poids d'oiigomere de I'exemple 2 


50,00 g 




- Eau permut^e 


354,18 g 




- Ethanol 


196,10g 


20 


- Dispersion k 25% en poids de particules non f ilmogdnes de I'exemple 1 


100,00 g 



LAQUE AEROSOL A 55% EN COV : 
[0128] 

25 





- Composition ci-dessus 


35 g 


30 


- Dim^thyiether 


15g 



[0129] Cette laque contient 5% en poids de matiere seche 

[0130] Apres application sur les cheveux, on obtient un excellent pouvoir laquant, de bonnes propri^t^s cosm^tiques 
et une elimination totale du depot au shampooing. 

35 

EXEMPLE 7 : Laque aerosol eau/ethanol/DME a 55% de COV pour la fixation des cheveux contenant un 
melange constltue de 50%en poids en matiere seche de latex rigide et non-f ilmogene et 50%en poids en 
matiere s^che d'oiigomere 

40 COMPOSITION AVANT CONDITIONNEMENT: 

[0131] 



- Solution alcoolique k 50% en poids d'oiigomere de I'exemple 3 


50,00 g 


- Eau permutee 


354,18 g 


- Ethanol 


196,10g 


- Dispersion k 25% en poids de particules non f ilmogenes de I'exemple 1 


100,00 g 



55 
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LAQUE AEROSOL A 55% EN GOV: 



[0132] 

5 



- Composition ci-dessus 


35 g 


- Dimethylether 


15g 



10 

[0133] Cette laque contient 5% en poids de matiere seche. 

[0134] Apres application sur les cheveux, on obtient un excellent pouvoir laquant, de bonnes propri^t^s cosm^tiques 
et une elimination totale du depot au shampooing. 

15 EXEMPLE 8 : Laque aerosol eau/ethanol/DME a 55% de COV pour la fixation des cheveux contenant un 
melange constltue de 50%en poids en matiere seche de latex riglde et non-f ilmogene et 50%en polds en 
matiere seche d'ollgom^re. 

COMPOSITION AVANT CONDITIONNEMENT : 

20 

[0135] 



25 


- Oligomere de I'exemple 4 


3,20 g 




- AMP pour neutraliser k 100% I'oligom^re 


0.38 g 




- Eau permut^e 


50,58 g 


30 


- Ethanol 


31,57 g 


- Dispersion k 25% en poids de particules non f ilmog^nes de I'exemple 1 


14,28 g 



LAQUE AEROSOL A 55% EN COV : 

35 

[0136] 



40 


- Composition ci-dessus 


35 g 




- Dimethylether 


15g 



[0137] Cette laque contient 5% en poids de matiere seche. 
45 [0138] Apres application sur les cheveux, on obtient un excellent pouvoir laquant, de bonnes proprietes cosmetiques 
et une Elimination totale du d^dt au shampooing. 



50 



55 
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EXEMPLE 9 : Laque aerosol eau/^thanol/DME pour la fixation des cheveux k 45% de COV contenant un 
melange constitue de 50%en poids en matl^re s^che de latex rigide et non-f llmog^ne et 50% en polds en 
matiere seche d*oligomere f llmogene 

5 COIVIPOSITION AVANT CONDITIONNEMENT : 
[0139] 

10 

- Solution alcoolique a 50% en poids d'oligomere de Texemple 2 11 ,54 g 

- Eau permutee 55,06 g 
-Ethanol 10,32 g 

15 

- Dispersion k 25% en poids de particules non f ilmog^nes de Texempie 1 23,08 g 

LAQUE AEROSOL A 45% EN COV : 
20 [0140] 



25 



30 



35 



Composition ci-dessus 
Dimethylether 



65 g 
35 g 



[0141] Cette laque contient 7,5% en poids de matiere seche. 

[0142] Apres application sur les cheveux, on obtient un excellent pouvoir laquant, de bonnes proprietes cosmetiques 
et une Elimination totale du d^pdt au shampooing. 

EXEMPLE 10 : Laque aerosol eau/ethanol/DME pour la fixation des cheveux a 33,5% de COV contenant un 
melange constitue de 75% en poids en matiere s^che de latex rigide et non-f llmogene et 25% en poids en 
matiere seche d'oligomere f llmogene 

COMPOSITION AVANT CONDITIONNEWIENT : 

[0143] 



40 



45 



Solution alcoolique a 50% en poids d'oligomere de I'exemple 2 

■ Eau permutee 

■ Dispersion a 25% en poids de particules non f ilmogenes de I'exemple 1 



lOg 
30 g 
60 g 



LAQUE AEROSOL A 33.5% EN COV : 
50 [0144] 



- Composition ci-dessus 


70 g 


- Dimethylether 


30 g 



[0145] Cette laque contient14% en poids de matiere seche. 
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[0146] Apres application sur les cheveux, on obtient un tres faible remouillage des cheveux malgre la Ibrte quantite 
d'eau contenue dans le spray, une fixation rapide de la coiffure et un bon pouvoir laquant, un toucher agr^able et un 
demelage facile au brossage. On observe egalement une elimination totale du depot au shampooing. 

Revendications 

1 . Composition cosmetique ou dermatologique, caracterisee par le fait qu'elle contient dans un milieu aqueux cosme- 
tiquement acceptable au moins : 

(A) un oligomere filmogene soluble ou dispersible dans ledit milieu, ayant un poids mol^culaire mesur^ par 
chromatographie d'exclusion sterique, inferieur ou egal a 50.000 ; 

(B) des particules rigides et non-filmog^nes de polymere ayant une temperature de transition vitreuse Tg 
superieure a 50 °C dont la taille moyenne est inferieure ou egale a 1 |Lim, dispersees dans ledit milieu. 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que I'oligomere filmogene a un poids moleculaire 
mesur§ en chromatographie d'exclusion sterique allant de 500 k 45.000. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que I'oligomere filmogene a une temperature de 
transition vitreuse T'g allant de - 50 °C ^ + 50 **C. 

4. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 k 3, selon laquelle I'oligomere filmogene est soluble 
dans les milieu aqueux ou hydroalcoliques. 

5. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 k 4, selon laquelle I'oligomere filmogene est un polymere 
non-ionique, anionique ou amphot^re. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, selon laquelle I'oligomere filmogene est un polymere 
anionique portant des groupes anioniques ionises ou ionisables pouvant etre partiellement ou totalement neutrali- 
ses. 

7. Composition selon la revendication 6, selon laquelle les groupes anioniques sont des groupes acide carboxylique 
et/ou acide sulfonique 

8. Composition selon la revendication 7, selon laquelle les groupes acide carboxylique et/ou acide sulfonique sont 
present dans des proportions inferieures ou egales k 30% en poids par rapport au poids de I'oligomere. 

9. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, selon laquelle I'oligomere filmogene est choisi dans 
le groupe constitue par les copolymeres d'esters vinyliques et d'acide crotonique et/ou d'acide maleique : les copo- 
lymeres d'esters d'acide (meth)acrylique en Ci -Cs lineaires, ramifies ou cycliques et d'acide acrylique et/ou d'acide 
methacrylique. 

10. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 k 9, selon laquelle les particules rigides et non-filmoge- 
nes ont une taille moyenne inferieure ou egale a 500 nm et de preference inferieure ou egale k 300 nm et plus par- 
ticulierement inferieure ou egale a 100 nm. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 10, selon laquelle les particules rigides et non-filmo- 
genes de polymere ont une temperature de transition vitreuse Tg superieure a 70 **C. 

12. Composition selon la revendication 1 1 , selon laquelle la polydispersite en taille des particules de polymere rigides 
et non-f ilmogenes, mesuree en diffusion quasi eiastique de lumiere, est inferieure a 0,35. 

13. Composition selon I'une quelconque des revendications 11 et 12, selon laquelle le polymere constituant les parti- 
cules rigides et non-f ilmogenes est reticuiee. 

14. Composition selon la revendication 13, caracterisee par le fait que I'agent reticulant est present dans des propor- 
tions allant de 0,1 k 50% en poids par rapport au poids dudit polymere. 
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15. Composition selon I'une quelconque des revendications 11 a 14, selon laquelle le polymere constituant les parti- 
cules rigides et non-f ilmogenes est un polymere anionique comportant des groupes anioniques ionises ou ionisa- 
bles pouvant etre partiellement ou totalement neutralises. 

5 16. Composition selon la revendication 1 5, selon laquelle les groupes anioniques sont des groupes acide carboxylique 
et/ou acide sulfonique. 

17. Composition selon la revendication 16, selon laquelle les groupes acide carboxylique et/ou acide sulfonique sont 
presents dans des proportions inf^rieures ou ^ales ^ 10% en poids par rapport au poids du polymere. 

10 

18. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 1 a 17, caracterisee par le fait que le polymere consti- 
tuant les particules rigides et non-filmif iables est un polymere ou copolymere obtenu par polymerisation ou copo- 
lymerisation d'un monom^re ou un melange de monomeres choisis dans le groupe constitue par les acrylates ou 
methacrylates d'alkyle lineaire, cyclique ou ramifie en C^-C^O' styrene, le vinyltoluene, le chlorure de vinyle, le 

15 benzoate de vinyle, le tertiobutylbenzoate de vinyle, I'acide acrylique, I'acide m^thacrylique. 

1 9. Composition selon I'une quelconque des revendications 11^18, caracterisee par le lait que que le polymere cons- 
tituant les particules rigides et non-filmifiables est un copolymere reticule d'au moins un methacrylate d'alkyle 
lineaire, cyclique ou ramifie en Ci-Cs et d'acide acrylique et/ou d'acide methacrylique. 

20 

20. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 19, caracterisee par le fait que le milieu aqueux cos- 
metiquement acceptable est constitue par de I'eau ou un melange d'eau et d'au moins un solvant cosmetiquement 
acceptable et compatible avec les particules rigides et non-f ilmogenes et I'oligomere filmogene. 

25 21. Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait que le solvant est choisi dans le groupe constitue 
par des monoalcools, des polyalcools, des ethers de glycol ou des esters d'acide gras, seuls ou en melange. 

22. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 21 , caracterisee par le fait que le milieu aqueux cos- 
metiquement acceptable est constitue d'eau ou d'eau et d'un alcool inferieur en C-1-C4. 

30 

23. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 22, caracterisee par le fait que la concentration en sol- 
vant organique est comprise entre 15 et 35 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

24. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 23, caracterisee par le lait qu'elle est conditionnee 
35 dans un dispositif aerosol sous pression ou un f lacon pompe. 

25. Composition selon la revendication 24, caracterisee par le fait qu'elle est conditionnee dans un dispositif aerosol 
sous pression en presence d'un agent propulseur. 

40 26. Composition selon la revendication 25, selon laquelle I'agent propulseur est choisi dans le groupe constitue par les 
hydrocarbures volatils, les hydrocarbures chlores et/ou fluores et leurs melanges ; le gaz carbonique, le protoxyde 
d'azote, le dimethyiether, I'azote ou I'air comprime. 

27. Composition selon la revendication 25, selon laquelle I'agent propulseur est le dimethyiether. 

45 

28. Composition selon I'une quelconque des revendications 25 a 27, selon laquelle la concentration en dimethyiether 
est comprise entre 30 et 55% en poids par rapport au poids total de la composition. 

29. Composition selon I'une quelconque des revendications 24 a 28, selon laquelle la concentration en compose orga- 
50 nique volatil (COV) est inferieure ou egale a 55% en poids par rapport au poids total de la composition conditionnee 

en aerosol ou en f lacon pompe. 

30. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 29, caracterisee par le fait que dans le melange cons- 
titue par les particules rigides et non-f ilmogenes et par I'oligomere filmogene, les proportions en particules varient 

55 de 5 a 95 % en poids en matiere seche par rapport au poids du melange. 

31 . Composition selon I'une quelconque des revendications 24 a 30, caracterisee par le fait que dans le melange cons- 
titue par les particules rigides et non-filmogenes et par I'oligomere filmogene, les proportions en particules varient 
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de 40 a 95 % en poids en matiere seche par rapport au poids du melange. 

32. Composition selon Tune quelconque des revendications 24 a 30, caracterisee par le fait que dans le melange cons- 
titue par les particules rigides et non-f ilmogenes et par I'ollgomere filmogene, les proportions en particules varient 

5 de 70 ^ 95 % en poids en matiere s^che par rapport au poids du melange. 

33. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 32, caracterisee par le fait qu'elle contient en plus un 
agent plastif iant. 

10 34. Utilisation de Tassociation constituee des particules rigides et non f ilmogenes et de I'oligomere filmogene telle que 
definie dans Tune quelconque des revendications 1 a 33 comme agent de revetement des matieres keratiniques 
dans et pour la preparation d'une composition cosm^tique ou pour la preparation d'une composition dermatologi- 
que. 

15 35. Produit capillaire pour la mise en forme et/ou le maintien de la coiffure, caracterise par le fait qu'il est constitu6 par 
une composition telle que definie selon Tune quelconque des revendications 1 a 33. 

36. Produit capillaire selon la revendication 35, caracterise par le fait qu'il contient le melange constitue par les parti- 
cules rigides et non-filmogenes et par I'oligomere filmogene dans des proportions allant de 3 a 20 % en poids en 

20 matiere s^che par rapport au poids total de la composition. 

37. Produit capillaire selon la revendication 35 ou 36, caracterise par le fait qu'il s'agit d'un produit choisi dans le groupe 
consitue par les laques aerosol ou les f lacons pompes pour fixer les cheveux, les lotions pour la mise en plis et les 
lotions pour le brushing, les mousses de coiffage. 

25 

38. Produit pour le rev§tement des cils et des sourcils, caracterise par le fait qu'il est constitue par une composition 
telle que definie selon I'une quelconque des revendications 1 a 23, 30 et 33. 

39. Produit pour le revetement des cils et des sourcils selon la revendication 38, caracterise par le fait qu'il contient le 
30 melange constitue par les particules rigides et non-filmogenes et par I'oligomere filmogene dans des proportions 

allant de 2 a 15 % en poids en matiere seche par rapport au poids total de la composition. 

40. Produit pour le revetement des cils et des sourcils selon la revendication 38 ou 39, caracterise par le fait qu'il s'agit 
d'un mascara.. 

35 

41. Produit pour le revetement des ongles, caracterise par le fait qu'il est constitue par une composition telle que defi- 
nie selon I'une quelconque des revendications 1 a 23, 30 et 33. 

42. Produit pour le revetement des ongles selon la revendication 41, caracterise par le fait qu'il contient le melange 
40 constitue par les particules rigides et non-filmogenes et par I'oligomere filmogene dans des proportions allant de 

15 a 30% en poids en matiere seche par rapport au poids total de la composition. 

43. Produit pour le revetement des ongles selon la revendication 41 ou 42, caracterise par le fait qu'il est choisi dans 
le groupe constitue par un vernis a ongle a elimination facile au lavage, une sous-couche d'un vernis a ongle, une 

45 base de soin des ongles contenant des agents protecteurs, durcisseurs et/ou pour le soin des ongles. 

44. Precede de traitement cosmetique des matieres keratiniques telles que les cheveux, les cils, les sourcils ou les 
ongles, caracterise en ce qu'il consiste a appliquer directement sur les matieres keratiniques une composition cos- 
metique telle que definie selon I'une quelconque des revendications 1 k 33. 

50 

Claims 

1. Cosmetic or dermatological composition, characterized in that it contains, in a cosmetically acceptable aqueous 
medium, at least: 

55 

(A) a film-forming oligomer that is soluble or dispersible in the said medium, having a molecular weight, meas- 
ured by steric exclusion chromatography, of less than or equal to 50,000; 

(B) rigid, non-film-forming particles of polymer having a glass transition temperature Tg of higher than 50°C, 
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whose average size is less than or equal to 1 |Lim, dispersed in the said medium. 

2. Composition according to Claim 1 , characterized in that the film-forming oligomer has a molecular weight, meas- 
ured by steric exclusion chromatography, within the range from 500 to 45,000. 

3. Composition according to Claim 1 or 2, characterized in that the film-forming oligomer has a glass transition tem- 
perature T'g ranging from -50**C to +50°C. 

4. Composition according to any one of Claims 1 to 3, according to which the film-forming oligomer is soluble in aque- 
ous or aqueous-alcoholic media. 

5. Composition according to any one of Claims 1 to 4, according to which the film-forming oligomer is a nonionic, ani- 
onic or amphoteric polymer. 

6. Composition according to any one of Claims 1 to 5, according to which the film-forming oligomer is an anionic pol- 
ymer bearing ionized or ionizable anionic groups which may be partially or totally neutralized. 

7. Composition according to Claim 6, according to which the anionic groups are carboxylic acid and/or sulphonic acid 
groups. 

8. Composition according to Claim 7, according to which the carboxylic acid and/or sulphonic acid groups are present 
in proportions less than or equal to 30% by weight relative to the weight of the oligomer. 

9. Composition according to any one of Claims 1 to 8, according to which the film-forming oligomer is chosen from the 
group consisting of copolymers of vinyl esters and of crotonic acid and/or maleic acid; copolymers of C-i-Cs linear, 
branched or cyclic (meth) acrylic acid esters and of acrylic acid and/or methacrylic acid. 

10. Composition according to any one of Claims 1 to 9, according to which the rigid, non-film-forming particles have an 
average size of less than or equal to 500 nm and preferably of less than or equal to 300 nm and more particularly 
of less than or equal to 100 nm. 

11. Composition according to any one of Claims 1 to 10, according to which the rigid, non-film-forming polymer parti- 
cles have a glass transition temperature Tg of higher than 70°C. 

12. Composition according to Claim 1 1 , according to which the size polydispersity of the rigid, non-film-forming poly- 
mer particles, measured by quasi-elastic light scattering, is less than 0.35. 

13. Composition according to either of Claims 1 1 and 12, according to which the polymer constituting the rigid, non- 
film-fbrming particles is crosslinked. 

14. Composition according to Claim 13, characterized in that the crosslinking agent is present in proportions ranging 
from 0.1 to 50% by weight relative to the weight of the said polymer. 

15. Composition according to any one of Claims 1 1 to 14, according to which the polymer constituting the rigid, non- 
film-forming particles is an anionic polymer containing ionized or ionizable anionic groups which may be partially or 
totally neutralized. 

16. Composition according to Claim 15, according to which the anionic groups are carboxylic acid and/or sulphonic 
acid groups. 

17. Composition according to Claim 16, according to which the carboxylic acid and/or sulphonic acid groups are 
present in proportions of less than or equal to 10% by weight relative to the weight of the polymer. 

18. Composition according to any one of Claims 1 1 to 1 7, characterized in that the polymer constituting the rigid, non- 
filmifiable particles is a polymer or copolymer obtained by polymerization or copolymerization of a monomer or of 
a mixture of monomers chosen from the group consisting of C1-C10 linear, cyclic or branched alkyi acrylates or 
methacrylates, styrene, vinyltoluene, vinyl chloride, vinyl benzoate, vinyl tert-butylbenzoate, acrylic acid and meth- 
acrylic acid. 
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19. Composition according to any one of Claims 1 1 to 18, cliaracterized in that the polymer constituting the rigid, non- 
filmif labia particles is a crosslinked copolymer of at least one C-j-Cs linear, cyclic or branched alkyi methacrylate 
and of acrylic acid and/or methacrylic acid. 

5 20. Composition according to any one of Claims 1 to 19, characterized in that the cosmetically acceptable aqueous 
medium consists of water or a mixture of water and at least one cosmetically acceptable solvent which is compat- 
ible with the rigid, non-film-forming particles and the film-forming oligomer. 

21. Composition according to Claim 20, characterized in that the solvent is chosen from the group consisting of 
10 monoalcohols, polyalcohols, glycol ethers or fatty acid esters, alone or as a mixture. 

22. Composition according to any one of Claims 1 to 21, characterized in that the cosmetically acceptable aqueous 
medium consists of water or of water and a C1-C4 lower alcohol. 

15 23. Composition according to any one of Claims 1 to 22, characterized in that the concentration of organic solvent is 
between 15 and 35% by weight relative to the total weight of the composition. 

24. Composition according to any one of Claims 1 to 23, characterized in that it is packaged in an aerosol device under 
pressure or a pump-dispenser. 

20 

25. Composition according to Claim 24, characterized in that it is packaged in an aerosol device under pressure in the 
presence of a propellant. 

26. Composition according to Claim 25, according to which the propellant is chosen from the group consisting of vola- 
25 tile hydrocarbons, chloro- and/or f luorohydrocarbons and mixtures thereof; carbon dioxide, nitrous oxide, dimethyl 

ether, nitrogen or compressed air. 

27. Composition according to Claim 25, according to which the propellant is dimethyl ether. 

30 28. Composition according to any one of Claims 25 to 27, according to which the dimethyl ether concentration is 
between 30 and 55% by weight relative to the total weight of the composition. 

29. Composition according to any one of Claims 24 to 28, according to which the concentration of volatile organic com- 
pound (VOC) is less than or equal to 55% by weight relative to the total weight of the composition packaged as an 

35 aerosol or as a pump-dispenser. 

30. Composition according to any one of Claims 1 to 29, characterized in that in the mixture consisting of the rigid, non- 
film-fbrming particles and the film-forming oligomer, the proportions of particles range from 5 to 95% solids by 
weight relative to the weight of the mixture. 

40 

31. Composition according to any one of Claims 24 to 30, characterized in that in the mixture consisting of the rigid, 
non-film-forming particles and the film-forming oligomer, the proportions of particles range from 40 to 95% solids 
by weight relative to the weight of the mixture. 

45 32. Composition according to any one of Claims 24 to 30, characterized in that in the mixture consisting of the rigid, 
non-film-forming particles and the film-forming oligomer, the proportions of particles vary from 70 to 95% solids by 
weight relative to the weight of the mixture. 

33. Composition according to any one of Claims 1 to 32, characterized in that it also contains a plasticizer. 

50 

34. Use of the combination consisting of rigid, non-film-forming particles and the film-forming oligomer as defined in 
any one of Claims 1 to 33, as an agent for coating keratin substances, in and for the preparation of a cosmetic com- 
position or for the preparation of a dermatological composition. 

55 35. Hair product for shaping and/or maintaining the hairstyle, characterized in that it consists of a composition as 
defined according to any one of Claims 1 to 33. 

36. Hair product according to Claim 35, characterized in that it contains the mixture consisting of the rigid, non-film- 
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forming particles and the film-forming oligomer in proportions ranging from 3 to 20% solids by weight relative to the 
total weight of the composition. 

37. Hair product according to Claim 35 or 36, characterized in that it is a product chosen from the group consisting of 
aerosol lacquers or pump-dispensers for fixing the hair, hairsetting lotions and blow-drying lotions, and styling 

mousses. 

38. Product for coating the eyelashes and the eyebrows, characterized in that it consists of a composition as defined 
according to any one of Claims 1 to 23, 30 and 33. 

39. Product for coating the eyelashes and the eyebrows according to Claim 38, characterized in that it contains the mix- 
ture consisting of the rigid, non-film-forming particles and the film-forming oligomer in proportions ranging from 2 
to 15% solids by weight relative to the total weight of the composition. 

40. Product for coating the eyelashes and the eyebrows according to Claim 38 or 39, characterized in that it is a mas- 
cara. 

41 . Product for coating the nails, characterized in that it consists of a composition as defined according to any one of 
Claims 1 to 23, 30 and 33. 

42. Product for coating the nails according to Claim 41, characterized in that it contains the mixture consisting of the 
rigid, non-film-forming particles and the film-forming oligomer in proportions ranging from 15 to 30% solids by 
weight relative to the total weight of the composition. 

43. Product for coating the nails according to Claim 41 or 42, characterized in that it is chosen from the group consist- 
ing of a nail varnish which is easily removed by washing, a nail varnish undercoat, and a nail care base containing 
protecting agents and/or hardeners to care for the nails. 

44. Process for the cosmetic treatment of keratin substances such as the hair, the eyelashes, the eyebrows or the nails, 
characterized in that it consists in applying a cosmetic composition as defined according to any one of Claims 1 to 
33 directly onto the keratin substances. 

Patentanspriiche 

1 . Kosmetische Oder dermatologische Zusammensetzung, 
dadurch gekennzeichnet, daf3 

sie in einem kosmetisch akzeptablen Medium mindestens enthalt: 

(A) ein in dem Medium losliches oder dispergierbares f ilmbildendes Oligomer mit einem durch raumliche Aus- 
schlufSchromatographie bestimmten Molekulargewicht von hochstens 50.000, und 

(B) starre und nicht filmbildende Polymerpartikel mit einer Glasubergangstemperatur Tg uber 50 ""C, deren 
mittlere GrOBe hOchstens 1 |uim betrdgt und die in dem Medium dispergiert sind. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da3 das filmbildende Oligomer ein mit raumlicher 
AusschluBchromatographie bestimmtes Molekulargewicht im Bereich von 500 bis 45.000 aufweist. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da8 das filmbildende Oligomer eine Glas- 
ubergangstemperatur Tg im Bereich von - 50 ''C bis + 50 ''C aufweist. 

4. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 3, wobei das filmbildende Oligomer in dem wasserigen oder 
wdsserig-altoholischen Medium Idslich ist. 

5. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 4, wobei das filmbildende Oligomer ein nichtionisches, anio- 
nisches oder amphoteres Polymer ist. 

6. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 5, wobei das filmbildende Oligomer ein anionisches Polymer 
mit ionisierten oder ionisierbaren anionischen Gruppen ist, welche teilweise oder vollstandig neutralisiert sein kon- 
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nen. 

7. Zusammensetzung nach Anspruch 6, wobei die anionischen Gruppen Carboxygruppen und/oder Sulfonsaure- 
gruppen sind. 

8. Zusammensetzung nach Anspruch 7, wobei die Carboxygruppen und/oder Sulfonsauregruppen in Anteilen von 
hochstens 30 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Oligomers, vorliegen. 

9. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 8, wobei das f ilmbildende Oligomer unter den Copolymeren 
von Vinylestern und Crotonsaure und/oder Maleinsaure und den Copolymeren von geradkettigen, verzweigten 
Oder cyclischen (Meth)acrylsaureestern mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen und Acrylsaure und/oder Methacrylsaure 
ausgewahit sind. 

1 0. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 9, wobei die starren und nicht f ilmbildenden Partikel eine mitt- 
lere GroBe von hOchstens 500 nm und vorzugsweise von hOchstens 300 nm und insbesondere von hOchstens 100 
nm aufweisen. 

11. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 10, wobei die starren und f ilmbildenden Polymerpartikel eine 
Glasubergangstemperatur uber 70 °C aufweisen. 

12. Zusammensetzung nach Anspruch 1 1 , wobei die GroBenpolydispersitat der starren und nicht f ilmbildenden Poly- 
merpartikel, bestimmt mit quasielastsicher Lichtstreuung, unter 0,35 liegt. 

13. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 11 , wobei das Polymer, das die starren und nicht f ilmbilden- 
den Partikel bildet, vernetzt ist. 

14. Zusammensetzung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daBdas Vernetzungsmittel in Anteilen im Bereich 
von 0,1 bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht das Polymers, vorliegt. 

15. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 1 bis 14, wobei das Polymer, das die starren und nicht f ilmbilden- 
den Partikel bildet, ein anionisches Polymer ist, das ionisierte Oder ionisierbare anionische Gruppen tragt, die teil- 
weise oder vollstandig neutralisiert sein konnen. 

16. Zusammensetzung nach Anspruch 17, wobei die anionischen Gruppen Carbonsauregruppen und/oder Sulfonsau- 
regruppen sind. 

17. Zusammensetzung nach Anspruch 16, wobei die Carboxy- und/oder Sulfonsauregruppen in Mengenanteilen von 
hochstens 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Polymers, vorliegen. 

18. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 11 bis 1 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Polymer, das die star- 
ren und nicht f ilmbildenden Partikel bildet, ein Polymer oder Copolymer ist, das durch Polymerisation oder Copoly- 
merisation eines Monomers oder eines Gemisches von Monomeren hergestellt ist, die unter den geradkettigen, 
cyclischen oder verzweigten C-i.^o-Alkylacrylaten oder -methacrylaten, Styrol, Vinyltoluol, Vinylchlorid, Vinylben- 
zoat, Vinyl-ferf.-butylbenzoat, AcrylsSure und Methacrylsaure ausgewShlt sind. 

19. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB das Polymer, das die star- 
ren und nicht filmbildenden Partikel bildet, ein vernetztes Copolymer mindestens eines geradkettigen, cyclischen 
Oder verzweigten Ci.s-Alkylmethacrylats und Acrylsaure und/oder Methacrylsaure ist. 

20. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB das kosmetisch akzeptable 
w3sserige Medium aus Wasser oder einem Gemisch von Wasser und mindestens einem tosmetisch akzeptablen, 
mit den starren und nicht filmbildenden Partikein und dem filmbildenden Oligomer kompatiblen Ldsungsmittel ist. 

21. Zusammensetzung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB das Ldsungsmittel unter Monoalkoholen, 
Polyalkoholen, Glytolethern oder Fettsaureestern oder deren Gemischen ausgewahit ist. 

22. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, daB das tosmetisch akzeptable 
wasserige Medium aus Wasser oder Wasser und einem niederen C-|.4-Alkohol besteht. 
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23. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, da3 die Konzentration an orga- 
nischem Ldsungsmittel im Bereich von 15 bis 35 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammen- 
setzung, liegt. 

24. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daB sie in einer Aerosolvorrich- 
tung unter Druck oder einem Pumpf lakon konfektioniert ist. 

25. Zusammensetzung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daB sie in einer Aerosolvorrichtung unter Druck 
in Gegenwart eines Treibmittels tonfektioniert ist. 

26. Zusammensetzung nach Anspruch 25, wobei das Treibmittel unter den f luchtigen Kohlenwasserstoffen, chlorierten 
und/oder fluorierten Kohlenwasserstoffen und deren Gemischen; l^hlendioxid, Distickstoflbxid, Dimethylether, 
Stickstoff Oder Druckluft ausgewahit ist. 

27. Zusammensetzung nach Anspruch 25, wobei das Treibmittel Dimethylether ist. 

28. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 25 bis 27, wobei die Konzentration an Dimethylether im Bereich von 
30 bis 55 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, liegt. 

29. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 24 bis 28, wobei die Konzentration an f luchtiger organischer Ver- 
bindung (FOV) hochstens 55 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der in einer Spraydose Oder einem 
Pumpflakon konfektionierten Zusammensetzung, liegt. 

30. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daB in dem Gemisch, das aus 
den starren und nicht f ilmbildenden Partikein und dem f ilmbildenden Oligomer besteht, die Mengenanteile der Par- 
tikel im Bereich von 5 bis 95 Gew.-% Trockensubstanz, bezogen auf das Gewicht des Gemisches, liegen. 

31 . Zusammensetzung nach einem der Anspruche 24 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daB in dem Gemisch, das aus 
den starren und nicht f ilmbildenden Partikein und dem f ilmbildenden Oligomer besteht, die Anteile an Partikein im 
Bereich von 40 bis 95 Gew.-% Trockensubstanz, bezogen auf das Gewicht des Gemisches, liegen. 

32. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 24 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daB in dem Gemisch, das aus 
den starren und nicht filmbildenden Teilchen und demfilmbildenden Oligomer besteht, die Anteile an Partikein im 
Bereich von 70 bis 95 Gew.-% Trockensubstanz, bezogen auf das Gewicht des Gemisches, liegen. 

33. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daB sie ferner einen Weichma- 
cher enthalt. 

34. Verwendung der Kombination, die aus den starren und nicht filmbildenden Partikein und dem filmbildenden Oligo- 
mer nach einem der Anspruche 1 bis 33 besteht, als Mittel zum Uberziehen von Keratinmaterialien bei der Herstel- 
lung Oder zur Herstellung einer kosmetischen Zusammensetzung oder zur Herstellung einer dermatologischen 
Zusammensetzung. 

35. Produkt fur das Haar zur Formgebung und/oder den Halt der Frisur, dadurch gekennzeichnet, daB es aus einer 
Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 33 besteht. 

36. Produkt fCir das Haar nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, daB es das Gemisch, das aus den starren und 
nicht filmbildenden Partikein und dem filmbildenden Oligomer besteht, in Mengenanteilen im Bereich von 3 bis 20 
Gew.-% Trockensubstanz, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, enthdlt. 

37. Produkt fur das Haar nach Anspruch 35 oder 36, dadurch gekennzeichnet, daB es sich um ein Produkt handelt, 
das unter den Aerosollacken oder Pumpf lakonlacken zur Fixierung der Haare, Lotionen fiir Wassenwellen, Lotionen 
fur Fonfrisuren und Frisierschaumen ausgewahit ist. 

38. Produkt zum Uberziehen der Wimpern und Augenbrauen, dadurch gekennzeichnet, daB es aus einer Zusammen- 
setzung nach einem der Anspruche 1 bis 23, 30 und 33 besteht. 

39. Produkt zum Uberziehen der Wimpern und Augenbrauen nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daB es das 
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Gemisch, das aus den starren und nicht f ilmbildenden Partikein und dem f ilmbildenden Oligomer besteht, in Men- 
genanteilen im Bereich von 2 bis 15 Gew.-% Trockensubstanz, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammen- 
setzung, enthalt. 

5 40. Produkt zum Uberziehen der Wimpern und Augenbrauen nach Anspruch 38 Oder 39, dadurch gekennzeiclinet, 
daf3 es sich urn Mascara handelt. 

41. Produkt zum Uberziehen der Nagel, dadurch gekennzeichnet, daB es aus einer Zusammensetzung nach einem 
der Anspruche 1 bis 23, 30 und 33 besteht. 

10 

42. Produkt zum Uberziehen der Nagel nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, da3 es das Gemisch, das aus 
den starren und nicht filmbildenden Partikein und dem filmbildenden Oligomer besteht, in Mengenanteilen im 
Bereich von 15 bis 30 Gew.-% Trockensubstanz, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, enthalt. 

15 43. Produkt zum Uberziehen der Nagel nach Anspruch 41 oder 42, dadurch gekennzeichnet, daB es unter den Nagel- 
lakken, die leicht durch Waschen entfernt werden konnen, Unterlacken fur Nagellacke und Grundmassen zur 
Pf lege der Ndgel, die Schutzmittel, Hdrter und/oder Mittel zur Pf lege der Ndgel enthalten, ausgewdhlt ist. 

44. Verfahren zur kosmetischen Behandlung von Keratinmaterialien, wie dem Haar, den Wimpern, den Augenbrauen 
20 Oder den Nagein, dadurch gekennzeichnet, daB es darin besteht, direkt auf die Keratinmaterialien eine kosmeti- 
sche Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 33 aufzutragen. 
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